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Abstract Of EP0317897 

An aqueous emutsion of paraffin oil, which may additionally contain wax and other care substances, white spirit and auxiliaries, is 
diluted with water in a ratio of from 1 : 20 to 1 : 500 and used in that forin for cleaning furniture with the aid of an adsorbent cloth. 
Thorough cleaning is achieved of sensitive wood surfaces without undesirable sheen. 
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® Verfahren zur Relnlgung und Pflege von Mdbeln. 



@ Eine waflrige Emulsion von Parafflnol, die zusStzllch Wachs und andere Pflegesubstanzen, Benzin und 
Hilfsstoffe enthalten kann. wird mit Wasser im VerhMitnis 1 ; 20 bis 1 : 500 verdQnnt und in dieser Form mit Hilfe 
eines saugfShigen Tuches zur Reinigung der Mobel verwendet. Neben guter Reinigung wird eine ausreichende 
Pflege empfindllcher HolzoberflSchen errelcht, ohne dal3 es zu unennrQnschtem Glanz kommt 
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Verfahren zur Reinigung und Pflege von Mdbein 



Die vorllegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Reinigung und Pfleg© von harten OberflSchen an 
MSbeln. be! dem eine Emulsion von Paraffinol in Wasser angewandt wird. 

Herkommliche Mobelpflegemittel enthalten als pflegende Komponente meistens Sillkonole. ParaffinSle 
und/oder Wachse sowie als reinigende Komponente organlsche L5sungsmittel wie Benzin, Butylacetat und 
Clilorkohlenwasserstoffe. Sie kdnnen in Fonm einer Losung im organfschen Losungsmittel Oder auch als 
Emulsion der hydrophoben Komponenten in Wasser vorllegen. Bei der Anwendung werden die MIttel 
unverdQnnt mit Hilfe eines Lappens Oder durch AufsprOhen auf die Oberflaclien der Mobel aufgebracht. mit 
Hilfe eines Tuches oder eines Schwammes vertellt und gegebenenfalls auspoliert 

Bei m^fiiger Reinigungswirkung zeichnen sich diese IVIIttel dadurch aus, dafi sie den behandelten 
Oberfiachen einen deutlichen bis starken Gtanz verteihen. Oleser frUher sehr erwQnschte Glanzeindmck 
wIrd in neuerer Zeit vom Verbraucher haufig als stSrend empfunden und als Folge eines unerwQnschten 
RUckstandes auf den M5beln angesehen. Dagegen wird die reinigende Wirkung des herkommiiciien 
Verfahrens zunehmend als unzureichend bewertet. 

Der Vorschlag. ansteile der oben geschilderten M5betpflegemlttel Obiiclie Haushaltsreinlgungsmittel 
auch fUr die Reinigung von lackierten HolzflSchen einzusetzen, schafft nur bedingt Abhiffe, da diese 
Relnigungsmittel, die Im wesentlichen wajSrige Tensid losungen darstellen, bei wiederholter Anwendung das 
Holz auslaugen und zu eIner Beschadlgung der Lackoberflachen fGhren konnen. 

Der vorliegenden Erfindung lag in diesem Zusammenhang die Aufgabe zugrunde. ein Verfahren zu 
entwickein, be! dem sowohl die Reinigung als auch die Pflege der Mobel den heutigen BedUrfnissen besser 
angepa^t sind. 

Das erflndungsgemafle Verfahren besteht darin, eine Emulsion von Paraffinol in Wasser im Verhaltnis 1 
: 500 bis 1 : 20 mit Wasser zu verdUnnen und die zu behandeinden Oberflachen mit dieser verdOnnten 
waBrrgen Zubereitung abzuwischen. 

Der Vorteil des neuen Verfahrens liegt darin, daiS In einem Arbeltsgang sowohl der lose aufliegende 
Staub entfernt als auch fester haftende Verunreinigungen In hervorragender Weise abgeI5st werden und 
gleichzeitig die Oberflache ausreichend mit Pflegesubstanz versehen wird. Dadurch wird auch bei hSufiger 
Anwendung des Verfahrens das Auslaugen der Oberflache vermieden, ohne 6aB ein zusatzlicher uner- 
wunschter Glanz auf die Oberfiachen aufgebracht wird. 

Die im erfindungsgemaden Verfahren eingesetzte Paraffin5temulsion hat im unverdunnten Zustand 
ungefahr folgende Zusammensetzung: 



Paraffinol 


5 - 30 Gew.-% 


Emulgator 


1 • 5 Gew,-% 


Wachs 


P - 10 Gow.-% 


Weitere Pflegesubstanzen 


0- 10Gew.-% 


Benzin 


0 - 20 Gew.-% 


Ubiiche Hiifsstoffe 


0 - 5 Gew.-% 


Wasser 


ad 100 Gew.-% 



Als Paraffin5le eignen sich im allgemelnen solche die, die Siedepunkte oberhalb 300 * C aufweisen. 

Bevorzugt werden raffinierte Paraffinoie eingesetzt. die weitgehend frei von aromatischen Kohlenwasserstof- 
fen und ungesattigten Verbindungen sind. Besonders bevorzugt werden Gemische von gesStHgten und 
Qberwiegend geradkettigen Kohlenwasserstoffen mit Dichten zwischen 0,8 und 0,9 und Viskositaten zwi- 
schen etwa 30 und etwa 1000 mPas bei 20 ' C. Die Paraffinoie sind in den Mittein im aligemeinen mit 5 bis 
30 Gew.-%, vorzugsweise mit 10 bis 25 Gew.-% enthalten. 

Die verwendeten Emulgatoren konnen aus den Klassen der anionlschen, nichtionischen. kationischen 
Oder zwitterionischen Emulgatoren stammen. sofern diese Emulgatoren zur Blldung von 01 in Wasser- 
Emulslonen befahigt sind. Bevorzugt werden anionische und nichtionische Emulgatoren Oder deren Mi- 
schungen verwendet. Besonders bevorzugt werden dabei solche Emulgatoren. die als Tenslde zugleich 
eine hohe Reinigungswirkung entfalten. Auch die Mischung eines guten Paraffinemulgators mit einem stark 
reinlgungswirksamen Tensid kann besonders brauchbar sein. Als besonders gut geeignet haben sich 
folgende Emulgatoren und Tenside enwiesen: Ci2-C2o-Fettsauresorbitanester, ethoxylierte Cis-Cao-Fettsau- 
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resorbitanester, Additionsprodukte aus langkettigen Alkoholen Oder Alkylphenolen mit 12 bis 20 C-Atomen 
und 3 bis 30 Mol Ethylenoxid; Alkalisaize von Fettalkoholsuifaten mit 12 - 18 Q-Atomen, von Suifaten der 
Addukte aus Ci2-Ci8'Fettalkoholen und 2 bis 4 Moi Ethyienoxid und von Aikansulfonaten mit 14 bis 20 C* 
Atomen.Ote Emulgatoren sind In den Mltteln im atigemeinen in Mengen von 1 bis 5 Gew.-%, vorzugsweise 

5 in Mengen zwischen 2 und 4 Qew.-% enthalten. 

Zusatzlich zu den Paraffinolen konnen die MIttel als pflegende' Komponente ein Wachs Oder ein 
Gemisch mehrerer Wachse in kleineren Mengen enthalten. Geelgnet sind neben natOrilchen Wachsen wie 
Candeiilla- und Carnaubawachs vor allem synthetische und teilsyn thetisclie Wachse wie Montanesterwach- 
se. Polyethylenwachse und Paraffinwachse. Besonders bevorzugt werden die aus Rohmontanwachs gewon- 

w nenen Esterwachse, die auch teilweise verseift sein konnen. Diese Wachse weisen im allgemelnen 
Tropfpunkte im Berelch von 60 - 105 'C, Saurezahlen von etwa 10 bis etwa 100 und Verseifungszahlen im 
Bereich von etwa 80 bis etwa 160 auf. Der Anteii des Wachses in den Mittein liegt vorzugsweise unter dem 
Gehait an Paraffinol und betragt hochstens 10 Gew.-%, bezogen auf das unverdUnnte Mittel. Vorzugsweise 
liegt er zwischen 0,2 und 5 Qew.-%. 

16 Gegebenenfalls konnen die Mittel weitere Pflegesubstanzen in kleinen Mengen. die vorzugsweise nicht 
mehr als die HSIfte des Paraffinolanteils' ausmachen, enthalten. Zu diesen Pflegesubstanzen zahlen in 
erster Linie SillkonSle, spezielle Ole pflanzlichen Ursprungs und Harze. Bel den Sllikonolen handelt es sich 
Im allgemeinen um Polydimethylsiloxane, die vorzugsweise Viskositaten von 100 bis 3000 mPas bel 20 ' C 
aufweisen. Als geeignete pftanzliche die sind belspielsweise Pinlendf, Rosenholz5l und Zedemdl zu 

20 nennen. Zu den geeigneten Harzen zShlen sowohl natUrliche als auch synthetische emulgierbare Harze. 

Die genannten weiteren Pflegesubstanzen konnen aliein Oder in Mischung in den Mittein enthalten seln. 
Ihr Anteii liegt bei hdchstens 10 Gew.-%, und vorzugsweise zwischen 0.1 und 5 Gew.-%, bezogen auf das 
unverdUnnte Mittel. 

Als weitere Komponente konnen die eingesetzten Mittel Benzin zur UnterstQtzung der Reinigungswir- 

25 kung enthalten. Geeignet sind vor allem Kohlenwasserstoffgemlsche aus der ErdSldestlllation mit Slede- 
punkten zwischen 120 und 250 * C, vorzugsweise 140 und 220 ' C. Besonders bevorzugt werden gereinigte 
Benzine ohne oder mit geringem Gehait an aromatischen Kohlenwasserstoffen. 

Dagegen konnen die Benzine bis etwa 20 Gew.-% an anderen organischen Losungsmittein aus der 
Gruppe Ester, Ketone und Chlorkohlenwasserstoffe mit Siedepunkten zwischen 70 und 280 * C enthalten. 

30 sind aber vorzugsweise frei von anderen LSsungsmitteln. 

Weiterhin konnen den Mittein Hllfsstoffe zugesetzt sein, wie sie in derartigen Emulsionen Gblich sind. 
Besonders zu erwghnen sind Konservierungsmittel zur Venmeidung mljaroblologischen Befalls, ParfOmdle, 
Farbstoffe. Schaumregulatoren und Zusatze zur Beeinflussung der Viskositat. Der Gehait an solchen 
Hilfstoffen liegt im allgemeinen nicht iiber 5 Gew.-%. vorzugsweise zwischen 0.001 und 2 Gew.-%. 

35 Zur Durchfuhrung des Verfahrens selbst werden keine ungewohnlichen Gerate benotigt. Im allgemeinen 
wird das flQssige, unverdUnnte Mittel aus einer Vorratsflasche in die vorbereitete Menge an Wasser, die 
sich belspielsweise in einem Eimer befindet, dosiert und durch kurzes UmrUhren mit dem Wasser 
vermengt. Das Mischungsverhaltnis kann In weiten Gronzen, etwa zwischen 1 : 500 und 1 : 20 varilert und 
so den jeweiligen Anforderungen, insbesondere der Schmutzbelastung der OberflSche, angepaiSt werden. 

40 FUr die meisten Zwecke reicht dabei eine VerdOnnung von 1 : 50 bis 1 ; 500 aus. Die Anwendung der 
Reinigungslosung auf die OberflMche geschieht dann belspielsweise in der Fonnn, daB ein saugfahiges Tuch 
mit der Losung benetzt wird, durch Abpressen oder Auswringeo UberschUsslge FIQssigkeit aus dem Tuch 
entfemt wird und die OberflSche mit dem feuchten Tuch gewischt wIrd, bis die gewQnschte Reinhelt 
erreicht 1st. Auf der Oberflache verblelben bei dieser Behandlung nur verhSltnismai3ig geringe Mengen an 

45 Wasser, wahrend ein grolSer Tell der in der Reinigungslosung enthaltenen Pflegesubstanzen gleichmaflig 
verteilt auf der Oberflache haften bieibt. Staub und ursprUngiich anhaftender Schmutz hingegen werden mit 
dem feuchten Tuch abgenommen und der ReinigungsmittellQsung zugefUhrt, wenn das Tuch emeut mit der 
Losung in Kontakt gebracht und darin vor dem nSchsten Relnlgungsvorgang ausgespOlt wird. Da die auf 
den gereinigten Oberflachen zurUckbleibende Wassermenge gering ist. entfailt normalerweise ein Nacht- 

60 rocknen. d. h., das Verfahren beschrsinkt sich im wesenttichen auf einen einzlgen Arbeitsgang an der 
Oberflache. Anstelle eines saugfahigen Tuches kQnnen bei dem erfindungsgemSfien Reinigungsverfahren 
selbstverstandlich andere weiche saugfahige Materialien, belspielsweise Vliesstoffe, Schwamme oder 
Fensterleder mit gleicher Wirksamkeit verwendet werden. Besonders geeignet sind die aus synthetischen 
Materialien hergestellten Vliesstoffe und Schwammtucher. 

55 Das erflndungsgemSfie Verfahren eignet sich fUr die Retnigung und Pfiege von Mdbeioberflachen ailer 
Art mit Ausnahme von Glas und Textil. Vorzuglich geeignet ist es fUr die Behandlung von Oberflachen aus 
Holz und Holzwerkstoffen. insbesondere gedlte, lasierte und lackierte Flachen, da hier das ausgewogene 
Verhaitnis von Reinigungs- und Pflegewlrkung besonders zur Geltung kommt 
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Beispiele 



1. Mittel zur Anwendung im erfindungsgemafien Verfahren 



15 



10.0 Gew.- 
2,0 Qew.- 
0,28 Qew.- 
2.5 Gew.- 
15.0 Gew.- 
0.2 Gew.- 
0,003 Gew,- 
70,017 Gew." 



Paraffinol, Sledeberelch 364 - 431 C 
Oleyl-ZCetylalkohol + 10 EO (Eumulgin 0 10***^) 
Kokosaikohot -i- 2 EO-Sulfat-Na-SaJz (Texapon U^^^ 
Montanesterwachs (Tropfpunkt 83 - 80 * C) 
aromatenarmes Benzin (Siedebereich 145-170 *C) 
ParfOm 

Konservlerungsmlttel 
Wasser 



2. Reinigungs- und Pflegeverfahren 

* 20 Aus einer Vorratsflasche, die die unter Beispiel 1 beschriebene fiUssige Paraffinemuision enthielt, 
wurden mit Hilfe einer Dosierkappe 50 ml In einen Elmer mit 5 I Leitungswasser gegeben. Ein Haushaltsrel- 
nigungstuch (saugfahlges Kunstfaservlies) wurde in diese MIschung eingetaucht, kurz umgeschwenkt und 
dann durch AusdrUcken von QberschQssiger FIQsslgkeit befreit. Mit dem feuchten Tuch wurde dann etne 
angeschmutzte matt lackierte HolzoberflSche, die aus einer mit Teakholz furnferten Spanfaserplatte bestand, 
25 abgewlscht. Nach dem Abtrocknen war die Oberflaclie sauber, zeigte aber keinen zusMtziichen Gtanz. Bel 
mehrfacher Anwendung des Verfahrens in eintSgigem Abstand zeigte stch nicht die geringste BeschMdi- 
gung der OberftSclie. 



30 Anspriiche 

1. Verfahren zur Reinigung und Pflege von Mobein, bei dem eine Emulsion von ParaffinSI In Wasser 
zunachst im Verhaltnis 1 : 500 bis 1 : 20 mit Wasser verdunnt und dann die Oberflaclien der IVIobel mit 
dieser verdunnten waflrlgen Zubereitung abgewischt werden, 
35 2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die OberflMchen nach dem Wischvorgang nicht getrocknet 
werden. 

3. Verfahren nach einem der AnsprUche 1 oder 2, bei dem das Wischen mit Hilfe eines mit der 
Zubereitung angefeuchteten Vliesstoffes oder Schwammtuches erfolgt. 

4. Verfahren nach einem der AnsprUche 1 bis 3. bei dem die VerdOnnung 1 : 500 bis 1 : 50 betrSgt 

40 5. Verfahren nach einem der AnsprUche 1 bis 4 zur Reinigung und Pflege von geolten. lasierten oder 
lackierten Oberflachen aus IHolz oder Hoizwerkstoffen. 

6. Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 5, bei dem die angewandte Emulsion in unverdQnntem 
Zustand fotgende Zusammensetzung hat: 
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50 



5 - 30 Gew.-% 


ParaffinQI 


1 - 5 Qew.-% 


Emulgator 


0-10 Gew.-% 


Wachs 


0-10Gew.-% 


Weitere Pfiegesubstanzen 


0 : 20 Gew.-% 


Benzin 


0 - 5 Qew,-% 


Ubiiche Hiifsstoffe 


ad 100 Gew.-% 


Wasser. 
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